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An_s,prQche 



1. Stofr, der aus einem Polymer oder einer Mischung von 
Polymeron hergostellt 1st, deren spektrale Absorptions- 
kurve eino minimale Absorption zwischen 3200 A und 4000 / 
aufw«iat und eine betrachtl iche Filterwirkung unterhalb 
3200 A boaitzt, wobei das Pol ym er mit einer solchen Ge- 
Bchwindigkeit extrudiert wird, die eine extrem schnelle 
AbkQhlung erlaubt, umd die Bildung groBer Cristallite zu 
vermindern und dabei die Vormehrung von Cristalliten mit 
schr klcinen Abmesaungen zu begunstigen, wobei ferner das 
Carn aus. einer auflergewohnlich geringen Anzahl von Faden 
bestcht und dor Stoff derart gewebt oder gewirkt wird, 
dac die Grenzf lAchen Luf t/Polymer in groatmoglichem Ma Ge 
vermieden worden. 

2 ; Stoff nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , dafl er 

aTlZT° ndUnq einC8 F * dena mit 8tark -flektierender 
Oberflache hergostellt 1st. 

3. Stoff „ach Anapruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
daa or unter Verwendung eines Fadens mit abgeflachtem 
Ouerschnitt hergostellt ist. 

<. Stoff „ach einem der vorstehenden AnsprOche, dadurch 
gekennzeichnet, da* er unter Verwendung eines Padens aus 
Polyamid 6 hergostellt ist. 

5. Stoff nach einen, der AnsprOche 1 - 3, dadurch gekenn- 

exchnet, dafl er unter Verwendung eines Fadens aus Poly- 
amid 6 6 hergestellt ist. 
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her„es t eU t 1st" V -~—"~l .in..2olj e! «.rf.d«„. 

net ' da0 et "nter Verwenduno oines Fa,l. n = 
chlorid herqestellt ist. ""fJ^fclJ'.V:. 1 

9. Stoff nach Anspruch 8 ■ a** 

Druck i„ dU nner Schicht lekennzeichnet , dan der 

r ^cnicht aurgefUhrt ist. 

10. Stoff nach Anspruch 8 oder 9 v. 

«" der DrUck nach de „ . subl H s ; - ,e enn^cHnet. , 

geftthrt ist. ° cnen Verf ahren aus- 

It. Stoff nach einem der Ansprtiche , , ' 

zeichnet, dan der Druck unt . i, ' dadur<:h -9«kenn- . 

effekten her^st^lrtst ale T^ 1 ""' V ° n K ° nt ""- 
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ANMitfHRMNM UVETEX CLARUS AG 
MttN/ttcHtN Neuanrreldung 
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UVETEX GLARUS AG, llauptstrassc 49, 8 950 Glarus (Schwoiz) 

Gcwebe mit sclektiver spektrnlcr Durchiassiqkci t im 
UV-Bereich 



Die Erfindung betrifft Verbcsserungen an syn thct ischcn 
Geweben, wclche Hautbriiununq unter BadeanzQgen, stranj- 
,^ le f du " g und ieichter Bekleidung Oder hintcr Windschutz 
schirmen, Sonnenschirmen o. dgl. ermttq lichen. 



Die Untersuchung der Phanomene der Hautbrdunung umfaCt 
die Untersuchung'einer Auswahl aus den Wirkungen der 
ultravioletten Strahlung. Diese Wirkungen sind filr Strah- 
lung im Bereich von 3000 A sehr wichtig. Zwei QrUnde be- 
grenzen ihre Bedeutsamkeit fOr die BrMunung : 

Die Sonnenstrahlung dieses Welleniangenbereichs wird durch 
die Atmosphere stark gefiltert, und diese Strahlung ist 
hauptsachlich verantwortlich fUr die Rotung, d.h. das 
Erythrin der Haut. Es laOt sich feststellen, daB'die zwi- 
schen 3200 A und 4000 A gelegene Strahlung braunend wirkt 
und die Einlagerung des Pigments in die Haut hervorruft, 



HZ/il 

7 09 8 Aft/0856 

O Sec 0 BREMEN 1 ■ EOUARD.nRUNnw «; to * c o ,- 
TELEORAMME FERROPAT • TELEX 0^4 0,0 rpo.T I TELFFON , 042, , • 7 30 4a 

TELEX 02 44 020 FEPAT • BREMER BANK ,00 .072 POSTSCMECK HAMBURG 2S S7 67 



- / 

2 r r/MiA\ 

WcLhrend die Strahlung zwischen 2800 A und 3200 A ver- 
brennende Wirkung hat* Selbst in schwacher Dos is sind 
diese verbrennenden Strahlen besonders unangenehm. Sie 
sind die Ursache des Sonnenbrands . Sonnenschutzcremes 
sollen allgemein die IntensitSt der Bestrahlung herab- 
setzen und insbesondere die Strahlung unterhalb 3200 A 
unterdrQcken, urn Verbrennungen zu vermeiden. Eine geringe 
Dosis dieser verbrennenden Strahlung ist jedcch notwendig, 
urn die Wirkung der brdunenden Strahlung in Gang zu setzen, 
d.h. zu katalysieren . 

Es stellt sich daher das Problem, ein Gewebe herzustellen , 
das in eihem engen spektralen Bereich zwischen 3200 A 
und 4 000 A stark durchldssig ist, das eine sehr abge- 
schw&chte Strahlungsmenge unterhalb von 3200 A durchiaot 
und das fiir Strahlung oberhalb 4000 A undurchiassig ist. 
Ein Gewebe, das letzteren Bestimmungen nicht entspricht, 
ware durchsichtig. 

Bestinmite Stoffe, deren Material vollkommen undurchsicht ig 
ist und Strahlung so wo hi im ultravioletten Bereich wie im 
sichtbaren Bereich nicht durchlSBt, z.B. Baumwolle, sind 
spezialbehandelt worden mit dem Ziel, MaschenSf f nungen 
vorzusehen, d-h. zwischen den Maschen hinreichend groDo 
offene Stellen zu schaf fen. Diese Stoffe sind daher leicht 
und transparent und fdr die nprmale Konf ektion nicht all- 
gemein akzeptabel. Man erhait eine bedeckende Wirkung 
mit Hilfe von Schleier- oder Camouf lage-Ef f ekten durch 
bestimmte Muster in Kontrastf arben. 

Die vorliegende Erfindung hat demgegenUber zum Ziel, nicht 
die Transparenz durch Mascheni5f f nungen zu vcrwenden^ d.h. 
es wird erf indungsgemSfi ein bedeckender Stoff mit hin- 
relchender Starke vorgesehen, der eine konf ektionsQbl iche 
moch/ini ache Fcstigkeit mit annehmbaren Verschleifleiqen- 
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schaften aufweist. Erf indungsge,*,, iaBt ein solcher S^off 
die brflunende Strahlung passieren, Wahrend die fQr die 
Hautrotung verant«ortliche Strahlung stark ausgef iitert 

ruS; z i ie H 9C ^ nSChte WirkUn9 er9itt " Ch dUrCh — hiedene 
xusatrlache Phasen des Herstellungsvorgangs fQr den Stoff. 

IT VCrStandniS d - ^findung vird erwahnt, daB 

dxe Strahlung bei Auftreffen auf den Stoff 

1- teilsnach innen reflektiert wird, 
2. teils 




3. teils durch die Maschen odpr „„i „ 

4 ... _ a -"ischenraume durchge Lassen 

4- texls nach auflen reflektiert. 

5. teils aa Material des Stoff es gebeuafc „ n<1 

c , „ . . qeoeugt und gestreut, 

o. texls gebrochen wird. 

Ledi,lich der unter Purtt ,. ^ 2 . aufgefOhrte ' 
negate za -erten. Die 0brige» ta teile sind positiv 1^ 

z TTt der strahiun9 - t - ^ mn^r 

auf dxe ROOcsexte des stoffes gejangt. Die unter punkt 4 
bxs 6. aufgefOhrte Strahlung erweist , ich als tei^se 
polarxsiert. Die Erfanrun, tat ge2elgt _ ^ 
sierte strahlung besonders gBnstlg f0c die BautbrS ^ 1 

Der erfindungsge^Me Stoff soli daher Bit Hi 1 f . • 
hergesteU* «rd e „. die aus eine. Mw ^teh^T 

^ ^ ~ ti „ der ^ auf^fo,::::-,,::::- 

erfolgt. Dxe x„ de- stoff gebrochene StrsMun, entnalt 
ebenfalls ei„e Dosis polarisierter str.hi entha l>= 
liC i„ M l le „. i„ de„e„ di. lZ g ^ T^T' 

0- einen stoff z„ schaffen. der den oben auf-fahrt. 
gaoen entsprieht und die dargestellten ^2^^. 
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wird der Stoff erf indungsgemaB aus einem Polymer 'ode'r Vus 
einer Mischung von Polymeren mit einer spektralen Absorp- 
tionskurve .» minimaler Absorption zwischen 3200 A und 
4000 A und starker Ausf ilterung unterhalb von 3200 k her- 
gestellt, vobei das Polymer mit einer Ceschwindigkeit 
extrudiert wird. die eine extrem schnelle AbkQhlung er- 
laubt, so dafi man die Bildung von groBen Cristalliten 
verhindert und die Vermehrung von sehr kleinen Cristalliten 
begOnstigt, wobei ferner das Gam aus einer auBergeWohnl ich 
geringen Anzahl von Paden besteht und der Stoff derart 
gewirkt Oder gewebt wird. dafl so weit wie irgend mOglich 
die Crenzfiachen zwischen Luft/Polymer vermieden werden. 

GemaB einer bevorzugten AusfUhrungsform wird der erf in- 
dungsgemafle Stoff mit einem Garn mit stark ref lektierender 
Oberfiache hergestellt. 

Bin Merkmal der Erfindung besteht darin, daBder stoff 
nit einem Garn hergestellt werden kann, das einen abge- 
flaqhten Querschnitt besitzt. 

Besonders bemerkenswerte Eigenschaf ten weist ein Stoff 
auf. der mit einem Garn aus Polyamid 6, aus Poiyamid 66, 
^""J* 1 *??.? 8 *, und a "« Polyvinylchlorid hergestellt wird. 

Besonders vorteilhaft ist das Bedrucken des Stoffes. vor- 
zugsweise in dQnner Schicht, so daB die Beigabe von Pig- 
mentteilchen in das Material der Faser vermieden wird. 

Weitere Einzelheiten und Vorteile des erf indungsgemaBen 
Stoffes ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung 
eines erf indungsgemaBen AusfUhrungsbeispiels. 



Der syntheti^che Stoff mit bemerkenswerten Durchia 

aus einem 



"emernenswerten Durchiassig- 

kerfcseigenschaften wird durch Wirken oder Weben 
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Garn herqestellt, dessen Fadenzahl auOergewfihnl ich goring 
ist. Andererseits muB die cristalline Struktur der Einzel- 
fasern oder Faden so sein, daB die Brechung und die Bcugung 
der ultravioletten Strahlen begdnstigt wird durch eine Ver- 
rnehrung der kleinen Cristalliten und Verhinderung der Aus- 
bildung von groBen Cristalliten. 

Wie bereits ausgefuhrt wurde, ist die Wahl des Polymers 
bezflglich der Filtereigenschaf ten far Ultraviolctt-Strahlcn 
ein wichtiqer Teil der gesuchten Ldsung. Gcwahlt wurden dic- 
jenigen Poiymere, welche die Strahlung zwischen 3200 A und 
4000 A* nicht absorbieren, wobei die nachtrSgl iche Farbung 
fur die Undurchsichtigkeit sorgen muB, wiihrend die Wahl 
des Polymers die Funktion des wirksamen Ausfilterns unter- 
halb von 3200 K berucksichtigt . Verschiedene Poiymere be- 
sitzen eine brauchbare Charakteristik . Das ist der Fall bei 
Nylon 6, Nylon 66, bei Polyester und Polyvinylchlorid. Die 
Moglichkeiten, dieses letztere Polymer aus der Masse zu 
verspinnen, sind in den belgischen Patentschr i f ten 718 6 06. 
682 755, 689.244. 682 756 und 689793 beschrieben. Diese 
nicht beschrankende Bezugnahme gilt jedoch nur als Beispi.l . 
Die Polyamide 6 und 6 6 zeigen die besten Absorptionskurvcn 
und bekanntlich laEt sich dieses Polymer sehr qut verspinmr, 

Die cristallografische Struktur, die Verwendunq von Stabi- 
lisatoren und der Grad der Mischung der Bestandteile sol Um, 
so beschaffen sein, daB die Teilchen der letzteren nicht 
zum Ursprung von Cristal lationskeimen gehoren, in deren 
Folge groBe Cristallite auftreten kSnnten. m dieser Hin- 
sicht darf man nicht aus den Augen verlieren, daB die Cris- 
tallisation unterhalb der Schmelztemperatur stattfindet. 
und daB diese Cristallisation als Anwachsen der GrfiQe dor 

Cristallite oder als Entwicklunn ,,„.,„,_ ,, ■ ' ■ , 

t-nuwicxiung neuer Keime erfolgen knnn. 

Es gilt, die Bildung qrofler Cristallite zu vermeiden. 
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Sie entwickeln sich bei eincr Te.no 20731 

rPeratur fur die Bildung v :;r :\ u i; g rr; rha r der 

tallisationsgeschwindigkeit nicnfc 2u ^ ^ ^ Cr ls - 
mogiich, diese Entwicklunq 2U «►„ ' CS 

Cristalliten mit „n ch Z D Zn ^ ^ 

w ahrend die Bildung sehr 2ah :: e ^ ^™ 

nngen Abmessungen begOnstigt wird J" 8 ' 3111 '* mit 9e- 
Polyamid 6, d,s nach dem VerspL!' ^ - Pal1 bei 

Temperatur abgekuhlt warden soli " ? e " aU UntCr die *"tische 
ausreichend schneli erfolgen. ' daS Vers P i "nen 

Bei dem Polyamid 6 6, dessen Cristal i ,■ ■ 

*eit groBer ist, ist es „otig „" ! 1Satlons ^schwindig- 

dieser Cristallisation 2u velvet ^ Vm ***™* 

leicht, indem m an der Mischun ■ ' ^ r 9 e bnis erzielt 

Polyamid 6 oder ein b., ^k, 9 ..boati-ite Menge 
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Polyamid 6 oder ei„ beliebiges 12 bCStimmte 
hemmungsmittel beimengt. H^lj^^ T^*^ 
halb.der Temperatur, bei der Qrofl Tem Pe"tur unter- 

Geschwindigkeit gebildet werdL * C ' 18t * lll * e mit erhohter 
die Entwicklung g roBer Menqen v " nd . b *<*™^ demgegenUber 
messungen. ° Keimen «it kleinen Ab- 

Es empfiehlt sich, wahrend der „^ f , 

93nge, wie Farben, Texturie Chf ° lgenden Arbeitsvor- 

auf keinen Fall fiber die ch I" Strecken ' die Temperatur 

erhohen . " lllsations -Temperatur 2U 

Offensichtlich muB die Verwendnn 

-i.t« stabiii Satoren gege n 2 vo ; Pigmenten - d d - 

schlossen werden, da die Pi" ! r Altferun * a «sge- 

satoren sehr 8tar}l absorbLTVT ^ ^ ^ 
*egen Lichteinwirkung sind k-/"- s tabilisatoren 
Praktisch die einzigL £ " a ^ Umchl <>~<* und Kaliumchlorid 
Wiring in dieser hLLh rbe^t: k6ine """•"voll. 

"r die "Itraviolett-Durchla!!- ! Gn ' S ° ndern ford «lich 
konnen. ^«*«««gkeit betrachtet werden 
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Die Versuche haben gezeigt, dafi die Absorption der ultra- 
violetten Strahlung hauptsachl ich an den GrenzflMchen 
stattfindet, d.h. an den Grenzfiachen zwischen Polymer- 
faden und Luft. Gemao der Erfindung sollen daher diese 
GrenzflSchen vermieden verden . Die ultraviolett-Transparenz 
eines Films kann ausgezeichnet sein, wBhrend die Transpa- 
renz eines Stoffes aus demselben Material praktisch gleich 
Null ist. Es erscheint angebracht, Monofasern zu verwenden, 
wobei die Kontakte an den Crenzfiachen vermieden werden. 
Wo die Verwendung von Monofasern ausgeschlossen ist, wird 
die Verwendung von Garn mit einer verringerten Anzahl von 
F3den vorgeschlagen . . * . 

Es wurde bereits festqestellt / dafl die Rauhheit der Ober- 
fiache ein wichtiger Absorptionsf aktor ist. Das verwendete 
Garn soil daher glatt sein und dem Licht einen Strahlungs- 
ef fekt verleihen. Dieses Strahlen steigert die Menge der 
durch Reflexion polar isierten Strahlung. 

Aus dem Vorangegangenen lMflt sich schlieBen, dafl die be- 
deckende Wirkung des Stoffes maximal sein soil bei einem 
Minimum an Material, das ein Minimum an GrenzflSchen auf- 
weist; die FSden, aus denen der Stoff besteht, sollen eine 
maximal ref lektierende Oberfiache besitzen, die cristallo- 
graf ische Struktur der Faden soil sich durch die Anwesenheit 
sehr vieler sehr kleiner Cristallite und das Fehlen von 
groflen Cristalliten auszeichnen. 

Die maximale Deckwirkung mit einem Minimum an Material er- 
zielt man vorteilhaft, wenn man den Stoff als Gewirke her- 
stel.lt / Die Bearbeitung des Stoffes, welche ihm d^ie not- 
wend.igen optischen Eigenschaf ten sichert, kann nicht mit 
Hilfe von # L6sungen auf der Basis von Pigmenten erfolgen, 
denn diese sind filr die ultraviolette Strahlung zu undurch- 
ISssig. wie Farbemittel dienen im Gegenteil als Filter fdr 
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bestWe festgelcgte Wellenlangen. Die Tendonz dfr F3 rb e - 
■xttel z„ ra Monochromatisnm, be.tl^t die Reinheit der Parben 
ll Tl .T" el " W "«~ -«t d. angestrebten z i 

restll h la,>t ° ine F " be dUrCh "" d -^rblirt die 

restlichen StrahUn. deren 0„r=„ trltt durch den 

wonscht 1st. Es existieren eine ,e„i SS e Anzah, ven P 3rb e- 
-»tt,ln. dxe for bestWe Parben durchXaasi, sind u„d 

'estlt"" 1 ' DUrCh,a " 9 u ""»^«"-» strah.un, 

Ir F ade^ H Ei9enSOha " en beStl "" ter sind diese 

» ad ekSrper vorhanden und bilden ein betrachtl iches 

Hmdernxs fur den Durchlao der ultravioletten Stranlun,. 

TJltT UBdUrch3i < :ht1 ^ "qmentschicht als Polge einer 

man den Vor 9 ang des E i„ farbens nicht ausfahct 

dessen den stoff eine,. Druckverfanren unterwirft. insbe- 

.•subxl T^' 1 sogenannten -aubii-statiscnen- 

1 subli-statique") Druck. 

«an b cme ^ e , dafl die , ew0 „, chte wirkun betrachtl , h e ^ _ 

:m ,cann ducch einen ***^«**« ■««.*«. l 

verslhi „ " e ti3e " v»n Parben „nd 

ZlTl ' r HU " ern berUht - ° m dle "-c^iri-n, zu 

erzielen, kann es qenUaen nm~ k«„*. • ^ 

wie h.!. • , ?*"W">» nur bestimmte Stellen zu bedrucken 
KlL!h belSPle i SW " se «•«- Herstellen eines gerasterten 

vo«u"r w r C " eht ' de " Ei ~ vonen 

' " Wah,:end ln "irklichkeit nor e i„ rel ativ unbedeu- 

piache ^ ^ 

aen Durchl.B elnes be . timnten Bereichs d<sc ultravioletten 
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Strahlung zuzulassen und ihre Brechung, Reflexion und 
Beugung in Richtung auf die Haut hervorzurufen, und zwar 
aufgrund der inneren cristal lograf ischen Struktur der Faden, 
ihrer Oberf lachenstruktur und der Konf iguration des Stoffes 
selbst . 

Praktische Versuche haben ergeben, daB die Hautbraunung 
unter einem erf indungsgemaBen Stoff nicht nur betrachtlich 
ist, sondern gleichfalls ubereinstiiranend ist mit d-r Brau- 
nung bei Verwendung einer guten Sonnenschutzcreroe . Auf diese 
Weise verbessert das Tragen von Kleidungsstiicken aus erf in- 
dungsgemaBen Stoffen die Hautbraunung, wahrend Sonnenbrand 
vermieden wird. 

Die Erfindung ist jedoch nicht auf die beschriebene Ausfiih- 
rungsform beschrankt und zahlreiche Modif ikationen k6hnei. 
an dera beschriebenen Beispiel vorgehommen werden, ohne daB 
dadurch der Erf indungsgedanke verlassen wird. 
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A fabric is produced from a polymer or a mixture of polymers, the spectral 
absorption curve of which possesses a minimal absorption of between 
3200 A and 4000 A and a considerable filtering effect below 3200 A. The 
polymer is extruded at such a speed that allows extremely rapid cooling so 
as to reduce the formation of great crystallites and to favor the augmen- 
tation of crystallites of very small dimensions. The yarn consists of an 
extraordinarily low number of threads and the fabric is woven or knitted in 
such a way that the air/polymer interfaces are avoided to the greatest 
possible extent. 



